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"PlUssige Treibstoffe auf Kohlenwasserstoffbasis" 
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Patentansprtiche 

V^jl^' rlUssigc: Treibsborra auf Kohlenv/aosercborfbasis nib eineia 
Siedepunkt bzw". Siedebereich bis hochstens 250°C, die pro 
100 Gewicbtsteile Kohlenwasserstof f 0,2 bis 5 Gewichts- 
teile eines Amids- eines Monoamins mit 4 bis 50 Kohlen- 
stof f atomen und einer gesabtigten Oder monoolef inisch ' 
ungesattigten aiiphabischen Monocarbonsaure mit 12 bis 30 
Kohlensto fx atomen, aber kein Mineralschmierol enbhalten. 
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2. Treibstoff gemafl . Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daQ 
pro 100 Gewicbtsteile Koblenwassersbof f 0,5 bis 3 Ge- 
wicbtsteile Amid vorliegen. 

3- Treibstoff gemaf3 Anrsprtch 1 und 2> dadurch gekennzeich- 
net, daB Amide vorlie£;en, die von Monoaminen mit 4- bis 
20 Kohlenstoff atomer abgelcitet sind. 

4- . Treibstoff gemafl Anspruch 1 bis dadurch gekennzeicb- 

net, dafl die Amide von Olsaure, Isopalnitinsaure Oder 
Isosfcearinsaure abgeleitet sind. 
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5. Treibstoff gemaB Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeicli- 
net, dafl die Amide von 2-Athylliexylamin Oder Diathanol- 
amin abgeleitet sind. 

6. Treibstoff gemaB Anspruch 1 bis 5> dadurch g^kennzeich- 
net, daB das Amid aus Olsaure voad 2-Athylhexylamin Oder 
Diathanolamin hergestellt viorden ist. 

7. Treibstoff gemaB Anspruch '1 bis 5, dadurch gekennzeich- 
net, daC das Amid aus Isostearinsaure und 2-Ath7lhexyl- 
amin hergestellt worden ist. 

8. Verwendung der • Treibstoffe gemaB Anspruch 1 bis. 7 zum 
Betrieb von Zweitaktmotoren. 
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ti.Z. : M 94-3 (DVyH): . 
Case : BO. 5652, MdR/IHe 
B.V. BE7JEROLFABRIEKEN 
Bevervirijk, Niederlande 



"Fliissige Treibstoffe auf' Kohlemfasserstpffbasis" 



Befcanntlicli warden Treibstoff e fiir Z^-ieitattmotoren durcli" 
Mischen eines Eolilenwasserstofftreilistoffs, vjxe Benzin, 
vorziagsweise. mit einem Siedepunkt "bzv;. SiedetereicTi bis 
hochstens 250°C mit einer kleinen Menge eines Schmierols 
hergestellt. Tabei enthalt das Scliniierol in vielsa Fallen 
Zusatze zux Verbesserung der Eigenschaften des 5ls. Zu 
diesen Zusatzen gehoren auch Amide. . 

So sind "beisplelsv/eise in der US-PS 5 405 064 Mineral- 
schmierole. mit. einem Zusatz yon Amiden beschrieben, die 
sicli von Alkylaminen, Aminoalkylaminen Oder H^droxj^lkyl - 
aminen einerseits und verz\^eigten Pettsauren andererseits 
ableiten. Die -verzweigten Pett saur en enthalt en eine Haupt- 
kette mit, 14 bis 20 Eoblen s toff at omen und eine an der 
Hauptkette. gebundene aliphatische Seitenkette mit 1 bis 6 
Kohl enstof fat omen. Durch Zusatz solcher Schmierole zu Ben 
zin stellt man einen Treibstoff fur Zweitaktmotoren her. 

Fiir denselben Zxfeck eignen sich in der US--PS 3 192 910 be 
schriebene Bis(hydr63cyphenyl)methanverbindungen und deren 
Gemische mit Amiden, die sich von gesattigten Oder unge- 
sattigten Fettsauren mit -6 bis 10 Kohl enstof fat omen und 
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1 Dialkylaminen mit voxzugsweise sekundaran. Alkylresten mit 
6 bis 10 Kohl ens toff at omen ableiten,: 

Aufgabe der Erfindung ist es^. fliissige Treibstoffe 
5 auf .Kohlenwasserstof fbasis mit schmiexender V/irkung zu schaf- 
fen, die fur den Betrieb von Zweitaktmotoren geeignet sind, 
jedoch kein Schmierbl entbalten. - , 

Es wurde nun uberraschend gef^Lnden, dafl Mineralschmierole 
10 in Treibstoff en auf Kohl enwasserstof fbasis fur Zvjeitaktmo- 
toren durch Amide ersetzt warden konnen, die sich von Mono- 
aminen mit ^ bis 50 Kclilenstoff atomcn -und ge^attigten oder 
monoolef inisch ungesattigten alipbatisclaen Monocarbonsauren 
mit 12 bis 30 Kohl ens toff at omeia ableiten. 

15 

Die Erfindung betrif ft somit den in den Anspriichen gekenn- 
zeichneten Gegenstand. 

An sich ist die Haflnahme, Amide in Abwesenheit von Schmierol 
20 zu Treibstoffen auf Kohlenwasserstoffbasis zuzusetzen, be- 
reits bekannt, Jedoch besitzen diese Treibstoffe entweder 
einen hoheren Siedepunkt oder Siedebereich als die erf in- 
dungsgemaBen Treibstoff e auf Kohlenvrasserstof fbasis, oder 
es vrerden andere als die erfindung sgemaB eingesetzten Amide 
25 verv/endet . 

So ist aus der US-PS 2 736 641 bekannt-, Amidoalkohole mit 
mehr als 8 Kohlenstoffatomen zu Heizol'en zuzusetzen, damit 
Schlamm in diesen Heizolen suspendiert bleibt, Vorzugsv/eise 
30 leiten sich diese Amidoalkohole von Monocarbonsauren mit 

11 bis 19 Kohlenstoffatomen \ind Hydrbxjalkjl-, Bis(hjdroxy- 
alkyl)- Oder Hydroxyalkyl-alkjlamtnen, wie 5thanolamin Oder 
Diathanolamin, ab. 

35 Aus der D3~PS 2 718 503 ist bekannt ,".Mpnoamide von prima- 
ren oder sekundaren Aminen und diimerisierten Pettsauren 
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ails kDrrosionsinhlbitoren in Schmierolen oder auch in leich- 
ten Kohl enwass^^ wie Benzin oder Kerosin, zu 

verwendenj .Die^^^c^ Pettsauren enthalten vor der 

Dimerisatidn 5 tis 22 Koliienstoff ato^^ und 2 oder 3 olefi- 
nisch. ungesarti^te; Bindixngen im Molekiil. 

SchlieBiiclL ;sind 980 SchHiermilrtel und 

Treibstoff e/ fiir Motdren mit inner jer Verbrennung beschrieben, 
bei denen Pplyamide als Zusatze mit reinigender V/irkung ver- 
vrendet werden* vDiese Polyan^^ leiten sicli von Gemischen von 
Fettsanren mit 12 bis 30 Xohlenstof fat omen, bestehcnd aus 
5 bis 30 Molprozent imyerzvreigtcri Fettsa^uren und 70 bis 95 
Molprozent yerzrVjeigten Fettsauren ein'erseits und Polyallry- 
lenpolyamirien.i^^ und 1 

bis 3 Amingruppen: a^ andererseits ab. 

Bei Zusatz der obeiagenannten^ A Monoaminen von* bis 

30 KoblenstoXfatpmei^^ gefeattigten oder monoolefiniscb 
ungesattigten aiipha^^ mit 12 bis 30 

Koblenstoffatbmpn; zu. ;^r^ auf Kohlenv/asserstoffba- 

sis zeigen dlesC'ireib^ in Abvxesenlieit von Mineral- 

schmierolen in Z^reitaJdim^^ schmie- 
rende Virkung^ wasVi^^^^^^^ VerschleiB der 

Zylinder und dem vQllsfcandig^^ vollstandigen 
Fehlen von Kohlensto^fabscheidungen in den verwendeten Ko- 
toren zum Ausdruck ^kommtV W^ Amide mit in 

solchen Treibstoff enviiW wie Dispergiermit- 

tel , Antioxydantien . liniii. Eori:qsionsin^^ . ausgezeicb- 

net vertraglich. AuchL.sii^ vervrendeten 
Amide biologisch abbautiar uEi(| : d 

Vorzugsv/eise sind die MonoamiiieV- yon : den sich die erfin- 
dungsgemaB verv;endeten Amide -abiei.ii:ien', primare .und sekun-- 
dare . Amine mit insbesonder e 4"bis-^. 2^^^ f f atomen. 

Beispiele fur Monoamine sind n-Btitylap^ 

Diathanolamin, 2--Atbylhexylaminy: Ktiko^^^^^ Dikokos- 
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1 fettamine und Oleylamin. Besonders bevorzugt sind 2-iLthyl— 
hexjlamin und Diattianolamin. 

Beispiele fiir Carl)onsauren, von denen sicli die Amide a"b- 
5 leiten, sind Kokosolf ettsauren, Tallolf ettsimren, Olsaure, 
Palmitinsaure, Stearinsaure, Isopalmitinsaure, Isostearin- 
saure und Laurinsaure. Besonders bevorzugt sind Olsaure, 
Isopalmitinsaure und Isostearinsaure. 

10 Bevorzugt verv/endete Amide sind die von 2-Ath7lliexylaiiiin 
und Olsaure, Isopalmitinsaure bzv/. Isostearinsaure und von 
Diathanolamin und Olsaure abgeleiteten Amide. Bei Verwendung . 
dieser Amide erfolgt keine Oder eine verhachlassigbar ge- 
ringe Kohlenstoff abscheidung im Motor. Bei Ve^\^^endung von 

15 gesattigten geradkettigen Fettsauren enthalten die Amintei- 
le im Amid im allgemeinen eine ziemlicb groBe Anzahl Koh- 
lenstoff atome, urn die Loslichkeit der Amide zu erhohen. 
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Die erf induagsg email vervrendeten Amide konnen in an sich be- 
kannter l/eise hergestellt werden, z.B, indem ein Gemisch 
der Carbonsaure und des Amins in Xylol erbitzt und das ge- 
bildete Reaktionswasser abdestilliert v;ird- 

Das Amid kann in einem yerhaltnismafiig breiten Mengen- 
bereich eingesetzt werden. In einer Anzahl von Fallen 
genligen schon 0,2 Gewichtsteile pro 100 Geviichtsteile 
Kohlenwasserstoffe, Das ist eine im Vergleich mit den 
ilblicherweise verwendeten Mengen von Mineralschmierol 
in Treibstoffen fiir Zweitaktmotoren auflerst geringe 
Menge. Im allgemeinen sind aber mindestens 0,5 Gewichts- 
teile Amid pro 100 Gewichtsteile Kohlenwasserstoffe 
erforderlich* Vopzugsweise verwendet man 0,5 bis 5 
Gewichteile Amid pro 100 Gewichtsteile Kohlenwasserstoffe. 
Als Treibstoffe auf Kohlenwasserstof fbasls sind die 
ublichen Mineralkohlenwasserstof fmischungen mit einem 
Maximalsiedepunkt von 250^0 geeignet. 

909823/0853 



^ - 7 - 28525A1 

^ Die erfindungsgemafien Treibstoffe sind besonder^ geeignet 
fur die Verwendung in Mot or en von leichten Hotorradern,. 
Mopeds, Aufienbordmotoren fiir Boo'te, Rasenmahern, Motor- 
sagen und dergleichen. Die Treibstoff e konnen gegebenenfalls 

5 noch andere Zusatze, wie Dispergiermittel, Antioxydantien, 
Korrosiansinh.ibitaHi . enthalten. . 

Die Beispiele erlautern die Erfindung* 

10 ■ • . B e. i G p i e 1 1 

. Mit .einem Zii^eizylinder-. AuSenbordmbtor (Lei.stung 8 PS, 

Gesamtzylinderiiolialt -168 cm^, wassergetuhlt ) ^-narde der nacb- 
folgende Versucb durchgefilhrt. . . 

V/ahrehd 14 Yersmcbszylclen .: wird der Motor gemafi dem nach- 
folgenden Scheiaa pro Zyklus -verwendet : 4 Stunden Vollgas, 
2 Stunden Stillstand, 2 Stunden Vollgas, 16 Stunden Still- 
stand. Als Treibstoff wird ITorinalbenzin verwendet, zu. dem 
pro 100 Ge.wichtsteile 0,5 Gewichtsteile Oleyldiathanolamid, 
20 y\ Gewichtsteil Oleyldiathanolamid bzw, 2 Gev/icbtsteile Mine-, 
ralzweitaktschiiierbl zugesetzt ivurden. Nach dem. Tersucb vrird 
der Motor zerlegt und gepruft. Die Ergebnisse sind in 
Tabelle.I zusammengefaflt.. 

25 " . . 
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Tabelle I 



Zusatze 



0,5 Gewichts- 1 Gewichts- 2 Gewichts- 
teile Oleyl- teil Oleyl- telle 
diatlianolamld diathanol- Schmierol 
. amid 



Zustand der Eolbenringe, 

der Zylinderlaufflaclie 

und des Kolbens sauber 

VerschlelB des oberen 
Zylinders in urn ober- 
halb des Auslasses 0,01 

oberhalb der Spul- 

schlltze 0,01 

VerschlelB des unteren 
Zy Under s in mm ober- 
15 halb des Auslasses 0,01 

oberhalb der Spttl- 

schlitze 0,01 



sauber 

0,008 
-'0,000 

0,005 
0,000 



sauber 

0,012 
0,002 

0,025 
0,010. 



20 



Die Tabelle I zeigt klar, daB das Oleyldiathanolanid eine 
besser schmierende V/irkung als das Mineralschiaierol hat. 
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Bel. spiel 2 
Mit dem in Beispiel 1 beschriebenen Motor wird ein Versuch 
mit 40 Versuchszyklen gemafl dem nachfolgenden Schema pro 
Zyklus durchgefUhrt: 15 Minuten Lauf mit einer Drehzahl 
von 1000 U/min und anschlieflend 105 Minuten Lauf mit 
einer Drehzahl von 2750 U/min. 100 Gewichtsteilen Normal- 
benzin werden 0,2, 0,55 bzw. 0,5 Gewichtsteile des aus 
Olsaure und 2-Sthylhexylamin hergestellten Amids zugesetzt. 
Nach den Versuchen wird der Motor zerlegt. Dabei mirde 
festgestellt, daB der Motor frei von Kohlenstof fabschei- 
dungen war, aber daB eine geringe Lackabscheidung auf 
dem Kolben stattgefunden hatte. Die Ergebnisse sind in 
Tabelle II zusammengefaflt. 
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Tabelle 


II 






Zugesetzte Menge des Amids, 
Gewichtsteile pro 100 Ge- 


0.5 


0,33 


0,2 . 


Kolbenringe 


sauber 


scheidung 
von Blei- 
salzen 


A ^ In Q T 

dung 

von Blei- 
sal 2 en 


Kleben der Kolbenringe 


nein. 


teilweise 


da 


VerschleiB des bberen 
Zylinders in mm 


0,01 


0,01 


0,01 


VerscbleiB des unteren 
Zylinders in mm 


0,01 


0,01 


0,01 



15 



20 



Beispiel 3 . 
GemaB Beispiel 2 v/ird mit demselben Motor ein.Versuch mit For- 
malbenzin durcngef Ubrt, zu dem pro 100 Gewicbtsteile 0,5 Ge- 
wichtsteile eines Schmiermittels zugesetzt vrurden. Dieses 
Scbmiermittel bestand aus 90 Gev/icht sprozent des aus Iso- 
stearinsaiire und 2--Ath7lhex7lainin hergestellten Amids und 
10 Gewichtsprozent Oloa 540 (Oloa 340 ist ein Polyamid von 
Pettsauren und Tetraathylenpentamin, erhalten gemafl US-PS 
3 169 980). Nach dem Versuch wird der Motor ^zerlegt und 
gepriift. Die Ergebnisse sind in Tabelle III zusammenge- 
faSt. 
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Tabelle III 
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Kolbenringe 

Kleben der Kolbenringe 

VerschleiB des oberen. Zylin- 
ders 

VerschleiB des unteren Zylin- 
ders 

Zustand des Kolbens 



sauber 
nein 

0,006 mm 
0,007 mm . 

keine Kohlenstof f abscbeidung 
keine Lackbildung, 
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